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1 . Le present rapport d'examen pr§liminaire international, elabli par I'administaration chargee de I'examen prgliminaire 
international, est transmis au deposant conformSment k Particle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feullles, y compris la presente feuille de couverture. 

13 II est accompagnS d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui 
ont 6t§ modifiers et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites 
aupres de ("administration charged de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 
des Instructions administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 5 feuilles. ... 



3. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 



I 


SI 


Base de Popinion 


II 


□ 


Priority 


III 


□ 


Absence de formulation d'opinion quant k la nouveaute\ I'activite inventive et la 
possibility duplication industriefle 


IV 


□ 


Absence d'unite de I'invention 


V 




Declaration motived selon la regie 66.2(a)(ii) quant k la nouveaute\ Pactivite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications k Pappui de cette declaration 


VI 


□ 


Certains documents cites 


VII 
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Im§gularit6s dans la demande Internationale 


VIII 
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Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

16.06.2004 


Date d'achevement du present rapport 
02.03.2005 


Norn et adresse postals de I'adminstratlon charges de Pexamen 
prelimlnalre international 

- Office europeen des brevets 
iiA D-80298 Munich 

SHI Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctlonnaire autorise 

Kerouach, M \ JSj} j 
N° de telephone +49 89 2399-7285 S^^.^ 



Formulalre PCT/IPEA/409 (feuille de titre) Qanvier 2004) 



RAPPORT D' EXAM EN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande Internationale n° PCT/FR 03A)3439 



I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande Internationale (les feuilles de remplacement qui ont 6t6 

remises a I'office r4cepteur en rGponse a une invitation faite conform<§ment d I'articte 14 sont consid6r6es, dans 
le present rapport , comme "initialement d$pos6es u et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70.16 et 70.17)): 



Description, Pages 

1 -32 telles qu'initialement depos£es 

Revendications, No. 

1 -27 regue(s) le 1 5.02.2005 avec lettre du 09.02.2005 

En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus Staient a la disposition de I'administration 
ou lui ont 6te remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a 6t6 deposSe, sauf indication 
contraire donn§e sous ce point. 

Ces Elements etaient k la disposition de I'administration ou lui ont §te remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la rdgle 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la rfcgle 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen pr<§liminaire internationale (selon la r6gle 55.2 ou . 
55.3). 

En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulgu6es dans la demande 
internationale (le cas 6cheant), I'examen preliminaire Internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme £crite. 

□ depos6 avec la demande Internationale, sous forme d§chiff rable par ordinateur. 

□ remis uto§rieurement a' I'administration, sous forme «§crite. 

□ remis ult6rieurement a I'administration, sous forme d§chiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et foumi ult6rieurement ne va pas au-deli 
de la divulgation faite dans la demande telle que depos<§e, a 6t6 foumie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous d§chiffrable par ordinateur sont identiques 
k celles du listages des sequences Present^ par 6crit, a ete foumie. 

■ •>*•••..*. ,., ...... 

Les modifications ont entra?n6 I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 

□ Le present rapport a ete formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 considerees 
comme allant au-del& de l'expos6 de I'invention tel qu'il a 6t£ d£pos£, comme il est indiqu6 ci-apr&s (rdgle 

(T oute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annex4e au present rapport.) 
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6. Observations complementaires, ie cas 6cheant : 

V Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, i'activite inventive et la possibility 
tfopolication industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. afeiamtion 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-27 




Non: 


Revendications 




Activity inventive 


Oui: 


Revendications 


1-27 




Non: 


Revendications 




Possibility duplication industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-27 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant h la nouveaute, lactivrte inventive et !a possibility d'application 
industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

II est fait reference au document suivant : 

D1 : FR-A-2 352 763 (STRABAG BAU AG) 23 d<§cembre 1 977 (1 977-1 2-23) 

Le document D1 f qui est consider^ comme etant I'etat de la technique le plus proche de I'objet de la 
revendication 1, d6crit (les references entre parentheses s'appliquent a ce document) un proced6 de 
fabrication d'un mat6riau routier granulaire enrobS (cf. en particulier page 2, lignes 24-38), utilisant au moins 
un liant organique et au moins un liant mineral, dans lequel: 

on utilise au moins deux fractions granulaires distinctes, une premiere fraction, dite fraction 
granulaire grossi&re, constitute de gros et/ou moyens granulats (cf. page 2, ligne 27), et une deuxfeme 
fraction, dite fraction granulaire fine, constitute de granulats fins (cf. page 2, ligne. 31 : "sable"), 
on enrobe les granulats de la fraction granulaire grossfere avec le liant organique, de fa9on a 
former une premfere phase, dite phase grossi&re organique (cf. page 2, lignes 26-30),. 

on melange les granulats de la fraction granulaire fine avec le liant mintral, une quantity d'eau d'apport 
et avec, comme additif liant, une 6mulsion de bitume, de fagon a former une deuxieme phase, dite 
phase fine mintrale (cf . page 2, lignes 31 -33), 

on melange la phase grossfere organique et la phase fine minerale pour obtenir un materiau 
pret k Ttpandage ou au stockage (cf . page 2, lignes 35-38). 

Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe de ce proctde connu en ce qu'aucun liant organique ou 
synthi§tique n'est ajoutt lors de la formation de la phase fine minerale. 

L'objet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT). 

De plus, le probleme que la prtsente demande se propose de rtsoudre peut etre considere comme d'obtenir 
un mattriau routier granulaire aux caracteristiques mtcaniques amtliorees et de rtduire en meme temps les 
quantitts de Hants organiques n§cessaires. 

La solution de ce problfeme propos6e dans la revendication 1 de la pr§sente demande est consid§r6e 
comme impliquant une activity inventive (article 33(3) PCT), car aucun des documents cites dans le rapport 
de recherche ne suggfere de preparer s^parement, puis de melanger, une telle phase grossfere organique et 
une telle phase fine purement minerale. En effet, le document D1 d6crit I'ajout de liant organique dans la 
phase minerale comme 6tant nScessaire au proc^de qu'il d^crit, qui cherche a adapter la flexibility de la 
phase min6rale k celle de la phase organique, alors que la prdsente invention cherche k combler les cavit6s 
de la phase grossfere organique par les agglomSrats rigides de mortier durci de la phase fine mimSrale. Ces 
agglomerats dht une fdnction structurante au meme titre que les granulats de la fraction grossfere, de sorte k 
obtenir un materiau dont la rigidite, la portance et la resistance k Tomi§rage sont am6lion§es. La souplesse, 
cohesion et resistance a la fatigue du materiau sont apportees par le film organique qui relie les agglom6rats 
de mortier durci et les granulats de la fraction granulaire grossfere. 
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Les revendications 2-27 dependent de la revendication 1 et satisfont done 6galement, en tant que telles, aux 
conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveautS et I'activit6 inventive. 
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RBVBNDICAITONS . 
1/- Procdd6 de fabrication d'un mat&iau routier granulaire 
enrobe, utilisant au moins un liant organique et au moins un liant mineral, caractSrisS 
en ce que : 

5 - on utilise au mains deux fractions granulaires distinctes, une 

premiere fraction, dite fraction granulaire grossiere, constitute de gros et/ou moyens 
granulats, et une deuxieme fraction, dite fraction granulaire fine, constitute de 
granulate -fins, 

- on enrobe les granulats de la fraction granulaire grossiere avec 
10 le liant organique, de fe9on a former une premiere phase, dite phase grossifere 

organique, 

- on melange les granulate de la fraction granulaire fine avec le 
liant mineral et avec une quantity d'eau d'appoxt, sans additif liant organique ou 
synthStique, de &9on a former une deuxifeme phase, dite phase fine minerals, 

15 -on melange la phase grossiere organique et la phase fine 

minerale pour obtenir un matdriau pr§t k l'dpandage ou au stockage. 

.2/-- Precede selon la revendicaticm 1, caracteris£ en ce que la 
fraction granulaire grossiere est enrobes k froid. 

3/ - Procede selon rune des revendications 1 ou 2, caractfirise en 

20 ce que la fraction granulaire grossiere present© une distribution granuloxnetrique d/D, 
avec d compris entre 2 et4 mm, etD compris entre 6 et 20 mm. 

4/ - Proc£d£ selon l'une des revendications 1 a 3, caract6ris6 en 
ce que la fraction granulaire fine presents une distribution grauulometrique 0/d, avec d 
compris entre 2 et 4 mm. 

25 5/ - • Procede selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en 

ce que Ton utilise, a titre de liant organique, un liant choisi panni un bitume pur, un 
bitume fluxe, un bitume fluidifie, une emulsion d'un bitume pur, une emulsion d'un 
bitume fluxe, une emulsion d'un bitume fhudifie, une mousse d'un bitume pur, une 
mousse d'un bitume fluxe, une mousse dSin bitume fluidifie, une resine 
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thennoplastique, une Emulsion d'une rfeine thennoplastique, une resine 
thermodurcissable, une emulsion d'une resine thennodurcissable, une resine acrylique, 
une resine a base de monomeres et/ou polymeres d'dthyle vinyl e acetate, une resine a 
base de monomeres et/ou polymeres de styrene butadiene styrfene, une Emulsion de 
5 Tune des resines precitees, un melange de plusieurs des Hants orgamques pr£cit6s. 

6/- Precede selon la revindication 5, caract£ris£ en ce que Ton 
utilise une emulsion a titre de liant organique, et en ce que Ton attend ou Ton provoque 
la rupture de l'Smulsion dans la phase grossi&re organique avant de melanger la phase 
grossiere organique et la phase fine minerale, 
10 . 7/- Precede selon la revendication 6, caracterise en ce que l p on 

utilise, k titre de liant organique, une emulsion a rupture rapide on moyenne, ayant un 
indice de rupture adapt* pour que la rupture de l'emulsion intervienne des l'obtention 
d'un mouillage, par l'&nnlsion, de 1'ensembie des granulats de la fraction granulaire 
grossiere. 

15 8/- Precede selon la revendication 7, caracterise en ce qu'on 

utilise une fraction granulaire grossifera k base de silico-calcaire et, a titre de liant 
organique, une Emulsion comprenant au moins un agent dmulsifiant cationique et au 
moins un agent gmulsifiant amphotfere. 

9/- Pro cede selon la revendication 8, caracterise en ce qu'on 
20 utilise une emulsion dont Ik agents emulsifiants comprennent 20 a 60% d' agents 
cationiques et 80 a 40% d'agents amphotferes. 

10/ - Proc6d«5 selon la revendication 7, caracterise en ce qu'on 
utilise une fraction granulaire grossiere a caractere basique et, a titre de liant organique, 
une emulsion comprenant au moins un agent emulsifiant anionique et au moins un 
25 agent Emulsifiant amphotere. 

11/- Proc£d6 selon la revendication 6, caracterise en cc qu'on 
♦ provoque la rupture de l'emulsion au moyen d'une composition, dite composition de 
rupture, choisie parmi un lait de chaux, une composition a base de chaux pulverulente 
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vive ou eteinte, une composition a base dHin liant mineral et notamment d'un liant a 
base de metakaolin et de chaux. 

12/- Procede selon Tune des revendications 1 a 11, caract6ris6 
en ce que Ton utilise, a titre de liant organique, une emulsion d'un bitume mou de 
5 penetrabilite superieure ou 6gale k 60/70. 

13/ - Procede selon rune des revendications 1 a 12 pour la 
realisation d'un materiau routier pour couche de roulement, caract&ris6 en ce que Ton 
utilise, a titre de liant organique, un liant hydrocarbon^ A base de bitmne, en une 
quantite telle que le poids de bitume residuel apres melange de la phase grossiere 
10 organique et de la phase fine xninerale soit compris entire 1,5 et 4,5% du poids total 
d'agregats sees. 

14/- Procede selon rune des revendications 1 a 12 pour la 
realisation d'un matdriau routier pour couche de structure, caracterise en ce que Ton 
utilise, a titre de liant organique, un liant hydrocarbone a base de bitume, en une 
15 quantite telle que le poids de bitume residuel apres melange de la phase grossiere 
organique et de la phase fine minerale soit compris enlre 0,5 et 2,5% du total poids 
d'agregats sees. 

15/- Procede selon Time des revendications 1 a 14, caractdrisfi 
en ce qu'on effectue, prealablement a leur enxobage, un pr6-mouillage a 1'eau des 
20 granulats de la fraction granulaire grossiere. 

16/- Procede selon rune des revendications 1 a 15, caracterise 
en ce qu'on effectue, prealablement a leur enrobage, un lavage des granulate de la 
fraction granulaire grossiere, en vue d'en evacuer les eventuelles particules fines. 

1 7/ - Proc6d£ selon la revendication 1 6, caracterise en ce que les 
25 particules fines evacuees sont integrees dans la phase fine minSrale par recyclage de 
1'eau de lavage. 

18/ - Procede selon Tune des revendications 1 a 17, caxacterisee 
en ce que Tenrobage de la fraction granulaire grossiere s'effectue en plusieurs etapes : 
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on melange les gros granulate avec le liant organique de &9011 a obtenir un enrobage 
partiel des gros granulats, puis on ajoute les granulats moyens et Ton melange le tout 

19/- Procede selon rune des revendications 1 k 18, caracterise 
en ce que Ton effectue, prealablement k leur enrobage, un laquage des granulats de la 
5 fraction granulaire grossiere au moyen d'une composition minerale, dite composition de 
laquage., choisie paimi un lait de chaux, une composition a base de chaux pulv&nlente 
vive ou £teinte, une composition 4 base d"un liant mineral tel qu'un liant k base de 
mdtakaolin et de chaux, utilisee en une quantise telle qu'elle comprenne un poids de 
mati&e seche compris entre 0 9 5 et 2% du poids total d'agregats sees. 
10 20/- Procede selon la revendicalion 19, caracterisS en ce que 

l'excedent de composition de laquage est recycle dans la phase fine minerale. 

21/- Proc£d6 selon rune des revendications 1 k 18, caract£ris6 
en ce que Von introduit progressivement dans la phase grossiere organique en cours de 
formation, une composition minerale, dite composition de laquage, choisie parrni un 
15 lait de chaux, une composition a base de chaux pulverulente vive ou dteinte, une 
composition a base d'un liant mineral tel qu'un liant a base de metakaolin et de chaux. 

22/ - Procede selon frine des revendications 1 a 21, caracterise 
en ce que Ton utilise, a litre de liant mineral, un liant pouzzolanique comprenant 50 k 
70% en poids de m6takaolin et 30 k 50% en poids de chaux. 
20 23/ - Procede selon l'une des revendications 1 a 22, caracterise 

' en ce que Ton utilise une quantite d'eau d'apport telle que la quantite d'eau xesiduelle 
dans le melange des phases fine minerale et grossifere organique n'excede pas 2% en 
poids dudit mSlange. 

24/ - Procede selon ISme des revendications 1 a 23 pour la 
25 realisation d'un materiau routier pour couche de roulement, caracterise en ce que Ton 
utilise une quantity de liant mineral comprise entre 2 et 5% du poids total d'agregats 
sees. 

25/- Procede selon, Tune des revendications 1 a 23 pour la 
realisation d'un materiau routier pour couche de structure, caracterise en ce que Ton 
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utilise une quantit6 de Hant mineral comprise entre 2 et 8% du poids total d'agregats 
sees. 

26/ - Precede selon rune des revendications 1 a 25, caract6ris6 
an ce que la fraction granulaire grossiere reprisente 55 a 70 % du poids total des 
5 fractions granulaires fine et grossiere, 

27/ - Precede selon l*une des revendications 1 a 26, caract£ris6 
en ce que la fraction granulaire fine et le Kmt mineral rdunis comprennent entre 6 et 
15% 4 en poids total d'agregats sees, d'elemeiits de dimension inferieure a 80 jim. 
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